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Remarquons que tous ces avantages du bronze d'Aï, sont augmentés par sa résistance à l'oxydation par rapport au fer et à l'acier.
Comme le bronze ordinaire, le bronze d'Aï, devient plus ductible et plus malléable par la trempe au rouge vif.
Cet alliage est un mauvais conducteur de l'électricité : à 1 p. 100 elle est de 18 p. 100 de celle du cuivre pur; à 5 p. 100 AL elle est de 13 p. 100 et à 10 p. 100 Al. de 6 p. 100 de la conductibilité du cuivre.
11 dépasse tous les alliages par sa résistance aux agents chimiques. Cette résistance est proportionnelle à la contenance en AL et inverse à celle en silicium. Ainsi, 3p. 100 de silicium suffisent pour que le bronze verdisse à l'air au bout de 24 heures.
Dans le laboratoire de Neuhausen, on a plongé des plaques de dimensions identiques dans une solution contenant 3 p. 100 deNaCl. et 4 p. 100 d'acide acétique, à la température de 80-90 degrés et cela pendant 14 heures. L'usure proportionnelle des différentes plaques est résumée ci-dessous :
1)    Bronze 10 p. 100 AL sans Si........
2)    Bronze 10 p. 100 AL avec Si =2,8 p. 100.
3)    Laiton AL 3,5 p. 100............
4)    Métal Delta.................
5)    Bronze phosphoreux.............
1,0 2,1
4,4 6,3
On a refait l'expérience avec de l'eau de mer, et on a obtenu au bout de 18 heures les résultats suivants :
1)    Bronze Al. 10 p. 100 sans Si  ....
2)    Bronze Al. 10 p. 100, 2,8 p. 100 Si
3)    Laiton Al. 3,5 p. 100........
4)    Bronze phosphoreux........
5)    Métal Delta..............
I
39 101
116
130
On voit immédiatement l'influence néfaste du silicium.
Une autre expérience a été faite avec de l'eau de mer à la température ordinaire, mais en mettant les lames d'épreuve en contact avec des lames de fer de même dimension. L'épreuve a duré 24 jours.
On a obtenu les résultats suivants :
1)   Bronze Ai. 10 p. 100 sans Si  ......	PEP ^- "•"   » de l'alliage.	LTE ••"       — du fer.
	1 2 9 40 50	172 86 172 86 198
2)   Bronze Al. 10 p. 100, 2,8 p. 100 Si ... 3)   Laiton Al  3,5 p   100		
4-)   Bronze phosphoreux . .        .		
5}   Métal Delta ................		
Dans ces conditions, le fer avec l'alliage forme un couple électrolytique. Dans toutes ces expériences, on a eu soin de laisser une partie des lames hors du liquide pour permettre l'accès de l'air, qui facilite l'attaque.ue le métal Delta n'atteint que 40 pour 100. A égalité de résistance, le bronze d'Aï, est moins dur que le métal Delta.
